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De uitvinding heeft betrekking op een elektrische lamp omvattende 
een gasdicht gesloten glazen lampvat met daarin een elektrisch element, 
met het elektrische element verbonden stroomgeleiders die een buiten het 
lampvat uitstekend eindgedeelte van molybdeen hebben, dat is voorzien van middelen ter 
5 bescheraiing tegen oxidatie. 



Een dergelijke elektrische lamp is bekend uit EP 573 1 14. 
In elektrische lampen worden veelal stroomgeleiders met een molybdeen 
10 eindgedeelte toegepast, omdat dat metaal tegen hoge temperaturen bestand is, en omdat dat 
metaal wat zijn uitzettingscoefficient betreft goed past bij hardglazen eh weinig afwijkt van 
kwartsglas, d.w.z. glas met een Si02-gehalte van ten minste 95 gew.%. 

Een bezwaar van molybdeen is evenwel, dat het reeds bij kamertemperatuur 
gemakkelijk oxideert, waardoor er een aanzienlijke kans is op een verlies van een gded 
15 elektrisch contact met b.v. de aansluitklenmien van een lamphouder. 

Volgens het genoemde octrooischrift zijn de eindgedeelteh voorzien van een 
molybdeennitride bekleding. De bekende lamp heeft echter als nadeel dat slechts een 
oxidatiebestendigheid tot een relatief lage temperatuur, te weten circa 200^C, is verkregen. 
Bovendien heeft het bekleden als verder nadeel een verhoogde breukgevoeligheid van de 
20 eindgedeelten. 



Doel van de uitvinding is een elektrische lamp van de in de openingsparagraaf 
omschreven soort te verschaffen, waarbij de bovengenoemde nadelen zijn tegengegaan. 
25 Dit doel is volgens de uitvinding daardoor gerealiseerd, doordat de elektrische 

lamp van de in de openingsparagraaf beschreven soort het kenmerk heeft dat het eindgedeelte 
(5) een huid heeft gekozen uit de groep materialen gevormd door titaannitride en 
chroomcarbide. 
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De huid van titaannitride of chroomcarbide is niet alleen gemakkelijk te 
realiseren, de huid is ook effectief werkzaam tegen oxidatie. niet alleen bij kamertemperatuur, 
maar ook bij verhoogde temperatuur, b.v. tot ca 400 °C. Titaannitride en chroomcarbide 
hebben bovendien als voordelen dat zij geen verhoogde brosheid van het molybdeen 
eindegedeelte tot gevolg hebben en daamaast ook bij zeer hoge temperaturen, bijv. 2000°C 
thermisch stabiel zijn. Dit wil zeggen dat titaannitride en chroomcarbide in wezen niet met 
molybdeen verbindingen of legeringen vonnen die bij lagere temperaturen smelten dan bij de 
vervaardiging van deze lamp worden toegepast. Het op zeer hoge temperatuur thermisch 
stabiel zijn wil tevens zeggen dat tengevolge van de hoge temperatuur geen ontleding van de 
verbindingen optreedt waarbij voor oxidatiebestendige bekleding ongeschikte verbindingen 
worden gevormd. Dit maakt deze verbindingen geschikt als een huid op metalen delen welke 
effectief is tegen oxidatie, bijv. in lampen, bijv. kwartsglaslampen, waarbij zeer hoge 
temperaturen in het maakproces van de lamp worden toegepast. 

Bij voorkeur heeft de huid een laagdikte van ten minste 2 nm en ten hoogste 
3 /im. Een kleinere laagdikte dan 2 fim geeft een onvoldoende bescherming van het 
molybdeen tegen oxidatie. Een grotere laagdikte dan 3 fim is onnodig duur omdat geen betere 
bescherming tegen oxidatie wordt verkregen dan met een huid met een laagdikte van 3 /im. 

De oxidatiebestendige huid op het molybdeen eindgedeelte kan gemakkelijk 
verkregen worden via een opdampproces, bijv. een CVD-proces. Het CVD-proces heeft als 
voordeel dat vele molybdeen eindgedeelten in hetzelfde proces tegebjkertijd opgedampt 
kunnen worden. Hierdoor kan een molybdeen eindgedeelte voorzien van een 
oxidatiebestendige huid, relatief goedkoop geproduceerd worden. 

Ondanks de bescherming tegen oxidatie die de huid van titaannitride of 
chroomcarbide geeft, kan het beschermde eindgedeelte op conventionele wijze verwerkt 
worden, b.v. door het te lassen aan een metaal folie, b.v. aan een molybdeen folie waarop een 
gasdichte afsluiting van het lampvat gerealiseerd wordt. Op het beschermde eindgedeelte kan, 
b.v. door middel van kontakten van een lamphouder, een goede elektrische aansluiting worden 
gerealiseerd, die slechts enkele m- groter is dan bij platina of geplatineerde eindgedeelten. 

Het elektrische element van de lamp kan een elektirodepaar in een ioniseerbaar 
gas zijn, dan wel een gloeilichaam, b.v. in een halogeen houdend inert gas. 
Het lampvat kan een of meer afdichtingen hebben, waaruit een stroomgeleider naar buiten 
treedt. Het lampvat, b.v. van kwartsglas of hardglas, kan met een reflectorUchaam tot een lamp 
zijn samengevoegd. 
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Een uilvoeringsvorm van de elektrische lamp volgens de uitvinding wordt in de 
tekening in langsdoorsnede getoond. 



5 In de Figuur heeft de elektrische lamp 1 een gasdicht gesloten glazen lampvat 2 

met daarin een elektrisch element 3, in de Fig. een gloeilichaam, en een reflectorlichaam 10 
dat een spiegelend oppervlak 1 1 en een ruit 13 heeft. Het lampvat 2 is met kit 12 vast gezet in 
het reflectorlichaam 10. Met het elektrische element 3 zijn stroomgeleiders 4 verbonden, die 
een buiten het lampvat 2 uitstekend eindgedeelte 5 van molybdeen hebben. Het eindgedeelte 5 

10 heeft middelen ter beschem^ng tegen oxidatie. Het eindgedeelte 5 heeft daartoe een huid van 
chroomcaibide. De huid heeft een laagdikte van circa 2.5 ;im. 

In de Fig. omvatten de stroomgeleiders 4 benen van het gloeilichaam 3 en 
daarmee door lassen verbonden molybdeen folies. Aan de folies zijn ook de van een 
chroomcaibidehuid voorziene eindgedeelten 5 gelast, die als contactpennen voor de lamp 

15 fimgeren. 

Proeven met deze lamp 1, welke een nominaal vermogen van 100 W en een 
lampspanning van 12 Volt heeft, hebben aangetoond dat de lamp 1 een levensduur heeft welke 
twee keer die van een bekende lamp is, en een gelijke levensduur heeft als een lamp met 
eindgedeelten 5 voorzien van een platina bekleding. 
20 De getoonde lamp kan b.v. voor accentverlichting, voor projectiedoeleinden of 

voor foto-, video- of filmopnamen worden gebruikt. 



1 . Elektrische lamp omvattende 

een gasdicht gesloten glazen lampvat (2) met daarin een elektrisch element (3), 
met het elektrische element verbonden stroomgeleiders (4) die een naar buiten 

het lampvat uitstekend eindgedeelte (5) van molybdeen hebben, dat is voorzien van middelen 
5 ter beschemiing tegen oxidatie, 

met het kenmerk, dat het eindgedeelte (5) een huid heeft gekozen uit de groep 

materialen gevomid door titaannitride en chroomcarbide. 



10 



2, Elektrische lamp volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de huid een 

laagdikte heeft van ten minste 2 fim en ten hoogste 3 ^m. 
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ABSTRACT: EPO-DGl 

01 10. 1999 

The electric lamp (1) has a lamp vessel (2), wherein an electric element (3) is 
accommodated. Said element is connected to current conductors (4), molybdenum end 
portions (5) of which extend outside the lamp vessel and have a skin of titanium nitride or 
chromium carbide as a protection against oxidation. 



Fig. 1 



